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an einem Feinblech wird vorgesehen, dafi diese Laschen 
und/oder Vorsprunge mittels Massivumformens aus dem 
Feinblech heraus geformt werden. Ein derartiges Fein- 
blech wird in Form eines Feinblechstreifens bevorzugt 
zum Bllden von Rechteckrohren fur einen Abgaswarme- 
tauscher eingesetzt, der zur Fuhrung des Abgases mit ei- 
nem Bundel aus diesen Rechteckrohren versehen ist. 
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1 

Beschreibung 



Die Erfindung betrifFt ein Verfahren zum Anbringen von 
Laschen und/oder Vorspriingen an einem Feinblech, insbe- 
sondere an einem Feinblechstxeifen, die im wesentlichen 5 
lotrecht von der Grundflache des Feinbleches abragen und 
eine Hohe aufweisen, die hoher als die Blechstarice ist, so- 
wie ein hiemach hergestelltes Feinblech und ein aus zwei 
Feinblechen hergestelltes Rechteckrohr fiir einen Warme- 
iibertrager. lO 

In der nicht vorveroffentlichten DE-Patentanmeldung P 
195 40 683.4 ist offenbart, daB an Feinblechen paarweise 
Laschen angebracht werden, die in Stromungsrichtung V- 
formig auseinanderlaufen. Diese Laschen erstrccken sich 
bis etwa zu einem V^ertel oder einem Drittel der Hohe des 15 
Rechteckrohres, so dafi sie eine Hohe haben, die deutlich 
hoher als die Blechstarke ist. In der DE-Patentanmeldung ist 
offenbart, daB diese Laschen insbesondere als Einsatze vor- 
gesehen werden, die beim Zusammenfugen der Rechteck- 
rohre oder auch vorher an den Feinblechen angebracht wer- 20 
den. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren 
der eingangs genannten Art zu schaffen, das wirtschaftlich 
zu verwirkUchen ist. 

Diese Aufgabe wird dadurch gelost, daB die Laschen und/ 25 
oder Vorspriinge mittels Massivumformens aus dem Blech 
herausgeformt werden. 

Das erfindungsgemaBe Verfahren hat den Vorteil, daB die 
Laschen und/oder Vorspriinge nicht nur einfach und preis- 
giinstigen einem Feinblech oder Feinblechstreifen ange- 30 
bracht werden konnen, sondem daB auch die Laschen und/ 
Oder Vorspriinge massive Telle sind, die ohne Spalte o. dgl. 
an das Feinblech anschUeBen. Dadurch bilden sie keine kor- 
rosionsanfalUgen Stellen. 

In Ausgestaltung der Erfindung wird vorgesehen, daB das 35 
Feinblech im Bereich der Laschen und/oder Vorspriinge 
mittels Stempel und Matrize flachig iiber seine Fliefigrenze 
hinaus belastet wird, wobei ein Teil des Blechmaterials in 
eine oder mehrere Aussparungen der Matrize und/oder des 
Stempels hineingedriickt wird, die als Negativformen den 40 
anzubringen Laschen und/oder Vorspriingen entsprechen. 
Dadurch lassen sich in einfacher Weise unter Einhaltung re- 
lativ enger Toleranzen Laschen und/oder Vorspriinge an 
dem Feinblech anbringen. 

Eine vorteilhafte Anwendung der nach dem erfindungsge- 45 
maBen Verfahren hergestellten Feinbleche und insbesondere 
Feinblechstreifen besteht darin, daB ein Rechteckrohr fiir ei- 
nen Warmeiibertrager, insbesondere fiir einen Abgaswarme- 
iibertrager aus zwei U-fbrmigen Feinblechschalen zusam- 
mengesetzt ist, wobei wenigstens von dem Boden einer der 50 
Feinblechschalen paarweise angeordnete Laschen nach in- 
nen abragen, die in Stromungsrichtung V-formig auseinan- 
derlaufen und die mittels Massivumformen aus dem Boden 
wenigstens einer der Feinblechschalen herausgeformt sind. 

Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben 55 
sich aus der beigefugten Beschreibung einer Vorrichtung 
zum Massivumformen von Feinblechen und eines aus mas- 
siv umgeformten Feinblechschalen gebildeten Rechteckroh- 
res fiir einen Abg as warmeiibertrager. 

Fig. 1 zeigt eine Stimansicht eines Rechteckrohres fiir ei- 60 
nen Abgaswarmeiibertrager, das mit mittels Massivumfor- 
men aus dem Boden der Feinblechschalen herausgeformten 
Laschen versehen ist. 

Fig. 2 eine Ansicht auf eine Blechschale im Bereich 
zweier Laschen und 65 

Fig. 3 eine Vorrichtung zum Durchfiihren des erfindungs- 
gemaBen Verfahrens. 

Das in Fig. 1 und 2 dargestellte Rechteckrohr 10, das 



etwa in dem Vierfachen seiner normalen GroBe gezeichnet 
ist, ist zur Verwendung in einem Warmeiibertrager und ins- 
besondere einem Abgaswarmeiibertrager bestimmt. Aus ei- 
ner Vielzahl derartiger Rechteckrohre 10 wird ein Rohrbun- 
del gebildet, das zur Fiihrung von Abgas bestinunt ist. Die 
Enden der Rohrbiindel sind gasdicht jeweils in einem Rohr- 
boden angeordnet, wobei die Rohrboden zusammen mit ei- 
nem das Rohrbiindel umgebenden AuBenmantel ein Ge- 
hause zur Fiihrung eines fliissigen Kuhlmittels bilden. Die- 
ses Gehause ist zwischen den beiden Rohrboden mit einem 
Eintritt und einem Austritt fiir das fliissige Kiihhnittel verse- 
hen. Ein derartiger Abgaswarmetauscher ist in der nicht vor- 
veroffentlichten deutschen Paten tanmeldung P 195 40 683.4 
offenbart. 

Das Rechteckrohr 10 ist aus zwei U-fbrmigen Feinblech- 
schalen 11, 12 zusammengesetzt, die an ihren Stegen dicht 
miteinander verbunden sind, insbesondere verschweiBt sind. 
Von den Boden der beiden Feinblechschalen 11, 12 ragen 
zum Innem des Rechteckrohres 10 hin Laschen 13, 14 ab, 
die sich etwa iiber ein Viertel bis ein Drittel der Hohe des 
Rechteckrohres erstrecken. Die Laschen 13, 14 sind jeweils 
paarweise synunetrisch zur Langsmitte des Rechteckrohres 
10 angeordnet. Sie laufen in Stromungsrichtung des zu fiih- 
renden Gases V-formig auseinander, wobei ihre der Stro- 
mungsrichtung zugewandten Enden einen Abstand zueinan- 
der einhalten. Die paarweise angeordneten Laschen 13, 14 
wiederholen sich iiber die Lange des Rechteckrohres 10 in 
regelmaBigen Abstanden. Dabei sind die Feinblechschalen 
11, 12 derart versetzt zueinander angeordnet, daB die La- 
schen 13, 14 der Boden der Feinblechschale 11 und der 
Feinblechschale 12 in Langsrichtung versetzt zueinander 
angeordnet sind. 

Die Laschen 13, 14 sind aus den Boden der Feinblech- 
schalen 11, 12 mittels Massivumformens und insbesondere 
mittels eines FlieBpressens herausgeformt. Hierzu werden 
die Feinblechstreifen, die spater zu den Feinblechhalbscha- 
len 11, 12 umgeformt werden, zwischen einer Matrize und 
einem Stempel flachig mit Druck derart belastet, daB die 
FlieBgrenze des Blechmaterials iiberschritten wird und ein 
Teil des Feinblechmaterials in Schlitze einer Matrize (oder 
auch des Stempels) hineinflieBt, die die Form der Laschen 
13, 14 bestimmen. Bei dem in Fig. 1 und 2 dargesteUten 
Ausfiihrungsbeispiel werden die Feinblechstreifen mittels 
einer Kreisflache belastet, die die beiden Laschen 13, 14 
umgibt. Es konnen jedoch noch andere Belastungsflachen 
vorgesehen werden, bei spiels weise quadratische oder recht- 
eckige Rachen oder Flachen, die an die Kontur der zu bil- 
denden Laschen 13, 14 angepafit sind. Die Feinblechstrei- 
fen, die eine Blechstarke von nicht mehr als 1 ,0 mm aufwei- 
sen, werden mittels FlieBpressen auf etwa 70% bis etwa 
50% ihrer urspriingUchen Blechstarke zusairmiengedriickt, 
wodurch sich Laschen 13, 14 von einer Hohe ergeben, deren 
Hohe ohne weiteres das l,5fache der urspriinglichen Blech- 
starke betragen kann. 

In Fig. 3 ist schematisch eine Vorrichtung dargestellt, mit- 
tels der das Massivumformen zum Bilden der Laschen 
durchgefuhrt werden kann. Die Vorrichtung besitzt ein Un- 
terteil IS, in der eine Matrize 16 angeordnet ist. Die Matrize 
16 besitzt eine Aussparung 17, in die ein Feinblechstreifen 
18 eingeschoben ist. Der Feinblechstreifen 18 ist mittels an 
dem Unterteil 15 angebrachter Fiihrungen 19 in der Ausspa- 
rung 17 gehalten. In der Matrize 16 sind schUtzformige Aus- 
sparungen 20 vorgesehen, die als Negativformen fiir die zu 
bildenden Laschen 13, 14 dienen. 

In einem dem Unterteil IS unter Aufbringung einer I*re6- 
kraft zustellbaren Oberteil 21, ist ein Stempel 22 gehalten, 
der zwischen den Fiihrungen 19 dem Feinblechstreifen 18 
zustcUbar ist, wobei er den Bereich der Aussparungen 20 
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Beschreibung 



Die Erfindung betrifFt ein Verfahren zum Anbringen von 
Laschen und/oder Vorspriingen an einem Feinblech, insbe- 
sondere an einem Feinblechstreifen, die im wesentlichen 
lotrecht von der Grundflache des Feinbleches abragen und 
eine Hohe aufweisen, die hoher als die Blechstarke ist, so 
wie ein hiemach hergestelltes Feinblech und ein aus zwei 
Feinblechen hergestelltes Rechteckrohr fur einen Warme- 
ubertrager. 

In der nicht vorveroffentlichten DE-Patentanmeldung P 
195 40 683.4 ist offenbart, daB an Feinblechen paarweise 
Laschen angebracht werden, die in Stromungsrichtung V- 
formig auseinanderlaufen. Diese Laschen erstrecken sich 
bis etwa zu einem Viertel oder einem Drittel der Hohe des 
Rechteckrohres, so daB sie eine Hohe haben, die deutlich 
hoher als die Blechstarke ist. In der DE-Patentanmeldung ist 
offenbart, daB diese Laschen insbesondere als Einsatze vor- 
gesehen werden, die beim Zusammenfiigen der Rechteck- 
rohre oder auch vorher an den Feinblechen angebracht wer- 
den. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren 
der eingangs genannten Art zu schaffen, das wirtschaftlich 
zu verwirkLichen ist. 

Diese Aufgabe wird dadurch gelost, daB die Laschen und/ 
oder Vorspriinge mittels Massivumformens aus dem Blech 
herausgeformt werden. 

Das erfindungsgemaBe Verfahren hat den Vorteil, daB die 
Laschen und/oder Vorspriinge nicht nur einfach und preis- 
gunstigen einem Feinblech oder Feinblechstreifen ange- 
bracht werden konnen, sondem daB auch die Laschen und/ 
oder Vorspriinge massive Telle sind, die ohne Spalte o. dgl. 
an das Feinblech anschlieBen. Dadurch bilden sie keine kor- 
rosionsan^Uigen Stellen. 

In Ausgestaltung der Erfindung wird vorgesehen, daB das 
Feinblech im Bereich der Laschen und/oder Vorspriinge 
mittels Stempel und Matrize flachig uber seine RieBgrenze 
hinaus belastet wird, wobei ein Ifeil des Blechmaterials in 
eine oder mehrere Aussparungen der Matrize und/oder des 
S temp els hineingedriickt wird, die als Negativformen den 
anzubringen Laschen und/oder Vorspriingen entsprechen. 
Dadurch lassen sich in einfacher Weise unter Einhaltung re- 
la tiv enger Toleranzen Laschen und/oder Vorspriinge an 
dem Feinblech anbringen. 

Eine vorteilhafte Anwendung der nach dem erfindungsge- 
maBen Verfahren hergestellten Feinbleche und insbesondere 
Feinblechstreifen besteht darin, daB ein Rechteckrohr fur ei- 
nen Warmeiibertrager, insbesondere fur einen Abgaswarme- 
iibertrager aus zwei U-formigen Feinblechschalen zusam- 
mengesetzt ist, wobei wenigstens von dem Boden einer der 
Feinblechschalen paarweise angeordnete Laschen nach in- 
nen abragen, die in Stromungsrichtung V-formig auseinan- 
derlaufen und die mittels Massivumformen aus dem Boden 
wenigstens einer der Feinblechschalen herausgeformt sind. 

Weitere Mericmale und Vorteile der Erfindung ergeben 
sich aus der beigefiigten Beschreibung einer Vorrichtung 
zum Massivumformen von Feinblechen und eines aus mas- 
siv umgeformten Feinblechschalen gebildeten Rechteckroh- 
res fiir einen Abgas warmeiibertrager. 

Fig. 1 zeigt eine Stimansicht eines Rechteckrohres fiir ei- 
nen Abgaswarmeiibertrager, das mit mittels Massivumfor- 
men aus dem Boden der Feinblechschalen herausgeformten 
Laschen versehen ist. 

Fig, 2 eine Ansicht auf eine Blechschale im Bereich 
zweier Laschen und 

Fig. 3 eine Vorrichtung zum Durchfiihren des erfindungs- 
gemaBen Verfahrens, 

Das in Fig. 1 und 2 dargestellte Rechteckrohr 10, das 



etwa in dem Vierfachen seiner normalen GroBe gezeichnet 
ist, ist zur Verwendung in einem Warmeiibertrager und ins- 
besondere einem Abgaswarmeiibertrager bestimmt, Aus ei- 
ner Vielzahl derartiger Rechteckrohre 10 wird ein Rohrbun- 
5 del gebildet, das zur Fuhrung von Abgas bestunmt ist Die 
Enden der Rohrbundel sind gasdicht jeweils in einem Rohr- 
boden angeordnet, wobei die Rohrboden zusammen mit ei- 
nem das Rohrbundel umgebenden AuBenmantel ein Ge- 
hause zur Fuhrung eines fiiissigen Kiihlmittels bilden. Die- 
10 ses Gehause ist zwischen den beiden Rohrboden mit einem 
Eintritt und einem Austritt fiir das fliissige Kiihlmittel verse- 
hen. Ein derartiger Abgaswarmetauscher ist in der nicht vor- 
veroffentlichten deutschen Patentanmeldung P 195 40 683,4 
offenbart. 

15 Das Rechteckrohr 10 ist aus zwei U-fbrmigen Feinblech- 
schalen 11, 12 zusaimnengesetzt, die an ihren Stegen dicht 
miteinander verbunden sind, insbesondere verschweiBt sind. 
Von den Boden der beiden Feinblechschalen 11, 12 ragen 
zum Innem des Rechteckrohres 10 bin Laschen 13, 14 ab, 

20 die sich etwa iiber ein \^ertel bis ein Drittel der Hohe des 
Rechteckrohres erstrecken. Die Laschen 13, 14 sind jeweils 
paarweise symmetrisch zur Langs mi tte des Rechteckrohres 
10 angeordnet. Sie laufen in Stromungsrichtung des zu fiih- 
renden Gases V-formig auseinander, wobei ihre der Stro- 

25 mungsrichtung zugewandten Enden einen Abstand zueinan- 
der einhalten. Die paarweise angeordneten Laschen 13, 14 
wiederholen sich iiber die Lange des Rechteckrohres 10 in 
regelmaBigen Abstanden. Dabei sind die Feinblechschalen 
11, 12 derart versetzt zueinander angeordnet, daB die La- 

30 schen 13, 14 der Boden der Feinblechschale 11 und der 
Feinblechschale 12 in Langsrichtung versetzt zueinander 
angeordnet sind. 

Die Laschen 13, 14 sind aus den Boden der Feinblech- 
schalen 11, 12 mittels Massivumformens und insbesondere 

35 mittels eines FlieBpressens herausgeformt. Hierzu werden 
die Feinblechstreifen, die spater zu den Feinblechhalbscha- 
len 11, 12 umgeformt werden, zwischen einer Matrize und 
einem Stempel flachig mit Druck derart belastet, daB die 
FlieBgrenze des Blechmaterials iiberschritten wird und ein 

40 Teil des Feinblechmaterials in SchHtze einer Matrize (oder 
auch des Stempels) hineinflieBt, die die Form der Laschen 
13, 14 bestimmen. Bei dem in Fig, 1 und 2 dargestellten 
Ausfuhrungsbeispiel werden die Feinblechstreifen mittels 
einer Kreisflache belastet, die die beiden Laschen 13, 14 

45 umgibt. Es konnen jedoch noch andere Belastungsflachen 
voigesehen werden, beispielsweise quadratische oder recht- 
eckige Flachen oder Racheri, die an die Kontur der zu bil- 
denden Laschen 13, 14 angepaBt sind. Die Feinblechstrei- 
fen, die eine Blechstarke von nicht mehr als 1 ,0 mm aufwci- 

50 sen, werden mittels FUeBpressen auf etwa 70% bis etwa 
50% ihrer urspriinglichen Blechstarke zusammengedriickt, 
wodurch sich Laschen 13, 14 von einer Hohe ergeben, deren 
Hohe ohne weiteres das l,5fache der urspriinglichen Blech- 
starke betragen kann. 

55 In Fig. 3 ist schematisch eine Vorrichtung dargestellt, mit- 
tels der das Massivumformen zum Bilden der Laschen 
durchgefiihrt werden kann. Die Vorrichtung besitzt ein Un- 
terteil 15, in der eine Matrize 16 angeordnet ist. Die Matrize 
16 besitzt eine Aussparung 17, in die ein Feinblechstreifen 

60 18 eingeschoben ist. Der Feinblechstreifen 18 ist mittels an 
dem Unterteil 15 angebrachter Fiihrungen 19 in der Ausspa- 
rung 17 gehalten. In der Matrize 16 sind schlitzformige Aus- 
sparungen 20 vorgesehen, die als Negadvformen fiir die zu 
bildenden Laschen 13, 14 dienen. 

65 In einem dem Unterteil 15 unter Aufbringung einer PreB- 
kraft zustellbaren Oberteil 21, ist ein Stempel 22 gehalten, 
der zwischen den Fiihrungen 19 dem Feinblechstreifen 18 
zustellbar ist, wobei er den Bereich der Aussparungen 20 
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flachig uberdeckt. Der Stempel 22 besitzt hierzu eine ebene, 
zu demFeinblech 18 parallele Stempelflache 23, die den Be- 
reich der Aussparungen 20 der Matrize 16 in ausreichender 
GroBe flachig uberdeckt, Der Stempel 22 wird mit seiner 
Stempelflache 23 mit ausreichender Kraft in den Feinblech- 5 
streifen 18 eingedriickt, so daB die FlieBgrenze des Blech- 
materials iiberschritten wird. Ein Teil des B lech materials 
flieBt dann in die Aussparungen 20 und bildet dabei die La- 
schen 13, 14, die in Fig. 1 und 2 dargestellt sind. Dabei wird 
das Feinblech in dem Bereich der Stempelflache 23 auf etwa 10 
70% bis etwa 50% der ursprunglichen Blechstarke zusam- 
mengedriickt. Die Eindriicktiefe hangt von der Hohe der zu 
bildenden Laschen ab. ZweckmaBigerweise wird die Ein- 
dringtiefe der Stempelflache 23 des Stempels 22 durch einen 
Tlefenanschlag begrenzt. Die Aussparungen 20 konnen of- 15 
fene Schlitze sein oder eine Tiefe aufweisen, die groBer als 
die gewiinschte Hohe der Laschen ist. Die Hohe der La- 
schen bestimmt sich durch die Eindriicktiefe, mit der die 
Stempelflache 23 in das Feinblech 18 eingedriickt wird. Zu 
erwahnen ist noch, daB bei dem FUeBpressen die fiir FlieB- 20 
pressen iib lichen Schmiermittel eingesetzt warden, um die 
Stanzzeit des Werkzeugs zu verbessem. 

Das FUeBpressen kann in kaltem Zustand durchgefuhrt 
werden. Wenn das FUeBpressen in halbwarmem Zustand, 
beispielsweise bis 600°C oder im warmen Zustand, bei- 25 
spielsweise bis 1200°C, durchgefuhrt wird, so erhoht sich 
die FlieBfahigkeit des Blechmaterials, so daB kleinere Um- 
formkrafte erforderUch sind, Als Werkstoff fiir den Fein- 
blechstreifen hat sich beispielsweise ein Stahl mit der Nr. 
1.4539 als anwendbar erwiesen. 30 

Mit der in Fig. 3 dargestellten Vorrichtung las sen sich an 
den Blechstreifen 18 die Paare von Laschen 13, 14 taktweise 
formen, indem das Feinblech 18 taktweise vorgeschoben 
und der FUeBpreBvorgang durch Zustellen des Stempels 22 
ebenfalls taktweise ausgefuhrt wird. Es ist jedoch auch mog- 35 
lich, ein ahnliches FUeBpressen mittels Walzen des Fein- 
blechstreifens durchzufiihren. Dabei kann auch vorgesehen 
werden, daB ein Mittelstreifen, in welchem die Laschen 13, 
14 durch Massivumformen gebildet werden, standig flieBge- 
preBt und damit zusammengedriickt wird, wahrend dennoch 40 
die Laschen nur in regelmaBigen Abstanden gebUdet wer- 
den. 

Bei einer abgewandelten Ausfuhrungsform wird eine Ma- 
trize 16 mit einer ebenen Auflageflache vorgesehen, wah- 
rend den Aussparungen 20 entsprechende Aussparungen in 45 
dem Stempel 22 im Bereich der Stempelflache 23 vorgese- 
hen sind. Das Anbringen der Aussparungen 20 in der Ma- 
trize 16 hat jedoch den Vorteil, daB die gasfuhrende Seite ei- 
nes aus den Blechstreifen 18 gebildeten Rohres bis auf die 
Laschen 13, 14 glatte Innenwandungen aufweist, so daB 50 
eine Ablagerung von festen Partikeln o. dgl. vermieden 
wird. 

Patentanspriiche 

55 

1. Verfahren zum Anbringen von Laschen und/oder 
Vorspriingen an einem Feinblech, insbesondere an ei- 
nem Feinblechstreifen, die im wesentUchen lotrecht 
von der Grundflache des Feinb leches abragen und eine 
Hohe aufweisen, die hoher als die Blechstarke ist, da- 60 
durch gekennzeichnet, daB die Laschen (13, 14) und/ 
Oder Vorspriinge mittels Massivumformens aus dem 
Feinblech (17) herausgeformt werden. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB das Feinblech (18) im Bereich der Laschen 65 
(13, 14) und/oder Vorspriinge mittels Stempel und Ma- 
trize flachig uber seine FUeBgrenze hinaus belastet 
wird, wobei ein Teil des Blechmaterials in eine oder 



mehrere Aussparungen (20) der Matrize (16) und/oder 
des Stempels hineingedriickt wird, die als Negativform 
der anzubringenden Laschen und/oder Vorspriinge 
dient. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Laschen (13, 14) und/oder Vor- 
spriinge mittels taktweisen Zustellen s von Stempel 
(22) und Matrize (16) und taktweisen Vorschiebens des 
Feinbleches, insbesondere des Feinblechstreifen s (18), 
geformt werden. 

4. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Massivumformen des Feinbleches 
und insbesondere des Feinb lech streif ens (18) zum Er- 
zeugen von Laschen und/oder Vorspriingen mittels 
Walzen kontinuierUch durchgefiihrt wird. 

5. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 4, da- 
durch gekennzeichnet, daB das Feinblech (18) im Be- 
reich der Laschen (13, 14) und/oder Vorspriinge auf 
etwa 70% bis etwa 50% der urspriinglichen Blech- 
starke mittels FUeBpressens eingedriickt wird. 

6. Feinblech, insbesondere Feinblechstreifen, von des- 
sen Grundflache Laschen und/oder Vorspriinge abragen 
und eine Hohe aufweisen, die hoher als die Blechstarke 
ist, dadurch gekennzeichnet, dafi die Laschen (13, 14) 
und/oder Vorspriinge mittels Massivumformens aus 
dem Feinblech (18) herausgeformt sind. 

7. Feinblech nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich- 
net, daB das Feinblech (18) im Bereich der Laschen 
(13, 14) und/oder Vorspriinge auf etwa 70% bis etwa 
50% der urspriingUchen Blechstarke eingepreBt ist. 

8. Feinblech nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Laschen (13, 14) und/oder Vorsprunge sich 
auf der Seite der Grundflache befinden, die nicht einge- 
preBt ist. 

9. Rechteckrohr fiir einen Warmeiibertrager, insbeson- 
dere fur einen Abgaswarmeiibertrager, das aus zwei U- 
formigen Feinb lechschalen zusammengesetzt ist, wo- 
bei wenigstens von dem Boden einer der Feinblech- 
schalen paarweise angeordnete Laschen nach innen ab- 
ragen, die in Stromungsrichtung V-formig auseinan- 
derlaufen, dadurch gekennzeichnet, daB die Laschen 
(13, 14) mittels Massivumformens aus dem Boden we- 
nigstens einer der Feinb lechschalen (11, 12) herausge- 
formt sind. 



Hierzu 2 Seite(n) Zeichnungen 
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flachig uberdeckt. Der Stempel 22 besitzt hierzu eine ebene, 
zu dem Feinblech 18 parallele Stempelflache 23, die den Be- 
reich der Aussparungen 20 der Matrize 16 in ausreichender 
GroBe flachig uberdeckt. Der Stempel 22 wird mit seiner 
Stempelflache 23 mit ausreichender Kraft in den Feinblech- 5 
streifen 18 eingedriickt, so dafi die FlieBgrenze des Blech- 
materials iiberschritten wird. Bin Teil des B lech materials 
flieBt dann in die Aussparungen 20 und bildet dabei die La- 
schen 13, 14, die in Fig. 1 und 2 dargestellt sind. Dabei wird 
das Feinblech in dem Bereich der Stempelflache 23 auf etwa 10 
70% bis etwa 50% der urspriingUchen Blechstarke zusam- 
mengedriickt. Die Eindrucktiefe hangt von der Hohe der zu 
bildenden Laschen ab, ZweckmaBigerweise wird die Ein- 
dringtiefe der Stempelflache 23 des Stempels 22 durch einen 
Tiefenanschlag begrenzt. Die Aussparungen 20 konnen of- 15 
fene SchUtze sein oder eine Tiefe aufweisen, die groBer als 
die gewunschte Hohe der Laschen ist. Die Hohe der La- 
schen bestimmt sich durch die Eindrucktiefe, mit der die 
Stempelflache 23 in das Feinblech 18 eingedriickt wird. Zu 
erwahnen ist noch, daB bei dem FlieBpressen die fur FlieB- 20 
pressen liblichen Schmiermittel eingesetzt werden, um die 
Stanzzeit des Werkzeugs zu verbessem. 

Das FlieBpressen kann in kaltem Zustand durchgefuhrt 
werden. Wenn das FlieBpressen in halbwarmem Zustand, 
beispielsweise bis 600°C oder im warmen Zustand, bei- 25 
spiels weise bis 1200°C, durchgefuhrt wird, so erhoht sich 
die FlieBfahigkeit des Blechmaterials, so daB kleinere Um- 
formkrafte erforderlich sind. Als Werkstoff fiir den Fein- 
blechstreifen hat sich beispielsweise ein Stahl mit der Nr. 
1 .4539 als anwendbar erwiesen. 30 

Mit der in Fig. 3 dargestellten Vonichtung lassen sich an 
den Blechstreifen 18 die Paare von Laschen 13, 14 taktweise 
formen, indem das Feinblech 18 taktweise vorgeschoben 
und der FUeBpreBvorgang durch Zustellen des Stempels 22 
ebenfalls taktweise ausgefuhrt wird. Es ist jedoch auch mog- 35 
lich, ein ahnliches FheBpressen mittels Walzen des Fein- 
blechstreifens durchzufuhren. Dabei kann auch vorgesehen 
werden, daB ein Mittels treif en, in welchem die Laschen 13, 
14 durch Massivumformen gebildet werden, standig flieBge- 
preBt und damit zusammengedriickt wird, wahrend dennoch 40 
die Laschen nur in regelmaBigen Abstanden gebildet wer- 
den. 

Bei einer abgewandelten Ausfiihrungsform wird eine Ma- 
trize 16 mit einer ebenen Auflageflache vorgesehen, wah- 
rend den Aussparungen 20 entsprechende Aussparungen in 45 
dem Stempel 22 im Bereich der Stempelflache 23 vorgese- 
hen sind. Das Anbringen der Aussparungen 20 in der Ma- 
trize 16 hat jedoch den Vorteil, daB die gasfuhrende Seite ei- 
nes aus den Blechstreifen 18 gebildeten Rohres bis auf die 
Laschen 13, 14 glatte Innenwandungen aufweist, so daB 50 
eine Ablagerung von festen Partikeln o. dgl. vermieden 
wird. 
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mehrere Aussparungen (20) der Matrize (16) und/oder 
des Stempels hineingedriickt wird, die als Negativform 
der anzubringenden Laschen und/oder Vorspriinge 
dient. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Laschen (13, 14) und/oder Vor- 
spriinge mittels taktweisen Zustellen s von Stempel 
(22) und Matrize (16) und taktweisen Vorschiebens des 
Feinbleches, insbesondere des Feinblechstreifens (18), 
geformt werden. 

4. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Massivumformen des Feinbleches 
und insbesondere des Feinblechstreifens (18) zum Er- 
zeugen von Laschen und/oder Vorspriingen mittels 
Walzen kontinuierlich durchgefuhrt wird. 

5. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 4, da- 
durch gekennzeichnet, daB das Feinblech (18) im Be- 
reich der Laschen (13, 14) und/oder Vorspriinge auf 
etwa 70% bis etwa 50% der ursprunglichen Blech- 
starke mittels FlieBpressens eingedriickt wird. 

6. Feinblech, insbesondere Feinblechs treif en, von des- 
sen Grundflache Laschen und/oder Vorspriinge abragen 
und eine Hohe aufweisen, die hoher als die Blechstarke 
ist, dadurch gekennzeichnet, daB die Laschen (13, 14) 
und/oder Vorspriinge mittels Massivumformens aus 
dem Feinblech (18) herausgeformt sind. 

7. Feinblech nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich- 
net, daB das Feinblech (18) im Bereich der Laschen 
(13, 14) und/oder Vorspriinge auf etwa 70% bis etwa 
50% der ursprunglichen Blechstarke eingepreBt ist. 

8. Feinblech nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Laschen (13, 14) und/oder Vorspriinge sich 
auf der Seite der Grundflache befinden, die nicht einge- 
preBt ist. 

9. Rechteckrotir fiir einen Warmeiibertrager, insbeson- 
dere fiir einen Abgas warmeiibertrager, das aus zwei U- 
fbrmigen Feinblechschalen zusammengesetzt ist, wo- 
bei wenigstens von dem Boden einer der Feinblech- 
schalen paarweise angeordnete Laschen nach innen ab- 
ragen, die in Stromungsrichtung V-formig auseinan- 
derlaufen, dadurch gekennzeichnet, daB die Laschen 
(13, 14) mittels Massivumformens aus dem Boden we- 
nigstens einer der Feinblechschalen (11, 12) herausge- 
formt sind. 
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55 

1. Verfahren zum Anbringen von Laschen und/oder 
Vorspriingen an einem Feinblech, insbesondere an ei- 
nem Feinblechstreifen, die im wesentlichen lotrecht 
von der Grundflache des Feinbleches abragen und eine 
Hohe aufweisen, die hoher als die Blechstarke ist, da- 60 
durch gekennzeichnet, daB die Laschen (13, 14) und/ 
Oder Vorspriinge mittels Massivumformens aus dem 
Feinblech (17) herausgeformt werden, 

2, Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB das Feinblech (18) im Bereich der Laschen 65 
(13, 14) und/oder Vorspriinge mittels Stempel und Ma- 
trize flachig iiber seine FlieBgrenze hinaus belastet 
wird, wobei ein Teil des Blechmaterials in eine oder 
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